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(57) Abstract: The invention concerns 
the general field of silicone coating on 
various soft supports, for instance textiles, 
made of synthetic polymers (polyamide, 
polyester, ).One aim of the invention is to 
provide an efficient method for producing 
water impermeable and water permeable 
coatings, on soft supports, said method 
enabling to improve permeability to water 
vapour of the silicones while preserving 
impermeability to water. The inventive 
method enabling this consists mainly 
in: coating one of the surfaces of the 
support with a film formed by an invert 
water-in-oil silicone emulsion comprising 
a continuous oily silicone phase <|>s, 
crosslinkable into elastomer and including 
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a polyorganosiloxane (POS) A crosslinkable by addition polymerization, by cationic process or free-radical process; optionally 
a crosslinking organosilicon compound B; and optionally at least a catalyst C; an aqueous phase <j>a; a stabilizing agent; and in 
ensuring crosslinking of the silicone phase <|>s and elimination of water. The invention also concerns water impermeable arid water 
vapour permeable soft polyamide or polyester substrates obtained by using an invert water-in-oil silicone emulsion. 

(57) Abrege : L'invention se rapporte au domaine gSneYal de Tenduction silicone sur differents supports souples, par exemple des 
textiles, en polymeres synthetiques (polyamide, polyester...).Un but de l'invention est de proposer un proc6d6 efficace de realisation 
de revetements impermeables a l'eau et permeables a la vapeur d'eau, sur supports souples, ce precede" permettant une amelioration 
de la permeabilite* a la vapeur d'eau des silicones tout en conservant V impermeability a T eau.Le precede selon Tinvention qui atteint 
ce but consiste essentiellement : I) a revetir l'une des faces du support d'un film form£ par une emulsion silicone inverse eau- 
dans-huile, comportant : (i) une phase continue huileuse silicone, regulable en elastomere et comprenant un polyorganosiloxane 
(POS) A regulable par polyaddition, par polycondensation, par voie cationique ou par voie radicalaire ; eventuellement un compost 
organosilicique B reticulant ; et eventuellement au moins un catalyseur C ; (2i) une phase aqueuse ; (3i) un stabilisant ; et II) a faire 
en sorte que la phase silicone reticule et qu'intervienne une Elimination d'eau. 
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UTILISATION D'UNE EMULSION INVERSE A BASE DE SILICONE RETICULABLE 
POUR LA REALISATION DE REVETEMENTS " IMPER-RESPIRANTS " 

L' invention se rapporte au domaine general de l'enduction 
5 silicone sur differents supports souples, par exemple des 
textiles, en polym^res synth§tiques {polyamide, polyester...). 

Plus precisement, 1' invention concerne- l'enduction de 
materiaux souples (ou flexibles) avec des compositions liguides 
contenant un ou plusieurs polyorganosiloxanes (POS) rdticulables 
10 par polyaddition, par polycondensation, par voie cationique ou par 
voie radicalaire, de facon a former un film ou revetement 
protecteur ayant notamment des proprietes imper-respirantes 
(impermeable a l'eau et permeable a la vapeur d'eau) et/ou 
hydrophobes . 

15 Les supports souples, notamment en textile, susceptibles 

d'etre rev§tus de films en elastomeres silicones reticules sont 
par exemple des tissus pour 1' habillement . 

La bande de supports souple est enduite sur au moins une de 
ses faces d f un film silicone apte a reticuler, avec 1' assistance 

20 de moyens d 1 activation de la reticulation disposes en aval de la 
tete d'enduction. Ces moyens d' activation de la reticulation 
peuvent etre des emetteurs de chaleur, de radiations (e.g. UV) ou 
de faisceaux d 1 electrons entre autres. 

Dans les industries de 1 'habillement, des tissus techniques 

25 ou d'ameublement, il existe un besoin constant en etoffes ne 
laissant pas passer I'eau mais uniquement la vapeur d'eau. II 
s ! agit en effet d'un element de confort particulierement important 
pour les utilisateurs que d'etre proteges de l'eau, qu'elle 
provienne de l'exterieur comme l'eau de pluie ou de l'interieur 

30 comme la vapeur d'eau de transpiration vou<§e a une condensation 
rapide. Pour eviter cette mise en contact avec l'eau, la barriere 
textile doit permettre une evacuation rapide de l'eau endog&ne 
lorsqu'elle est sous forme vapeur avant qu'elle ne se condense et 
doit s'opposer a la penetration de l'eau exogene, meme lorsque 

35 celle-ci est sous (legere) pression. 

Outre ces performances d f impermeability a l'eau liquide et 
de "respirabilit£" a la vapeur d'eau, d'autres proprietes sont 
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requises pour les supports souples, notamment textiles, a savoir 
notamment : la perm4abilite a l'air, l'effet perlant ... 

Pour pouvoir itre "imper-respirant", un support souple doit 
etre perce de millions de pores assez petits pour ne pas laisser 
passer les gouttelettes d'eau mais permettre uniquement le passage 
de l'eau sous forme vapeur. 

Deux techniques sont employees pour obtenir cette 

propriete : le contre collage et l'enduction. 

Le contre-collage consiste a laminer une membrane poreuse et 
tres fine sur la couche exterieure du vetement (2 couches) ou 
entre la couche exterieure et la doublure (3 couches, exemples 
GORE®) . 

Par ailleurs, l'enduction consiste a passer un enduit sur le 
vetement sur lequel des microtrous laisseront passer la vapeur 
d'eau. Le film d'enduction peut etre par exemple en polyurethane 
microporeux. 

II existe un certain nombre de brevets concernant 
principalement des supports souples (membranes) "imper- 
respirantes" microporeuses, impermeables a l'eau et permeables a 
la vapeur d'eau, en PolyTetraFluoroEthylene expanse, (par ex 
US-B-5, 948, 707; US-B-4 , 187 , 390; US-B-3, 953, 566; US-B-4, 194, 041; 
WO-A-99/39038) , ou a base de polyurethane (par ex EP-A-0 503 826). 

Les silicones sont utilises dans ces realisations comprenant 
des membranes "imper-respirantes" , microporeuses . 
25 En premier lieu, les silicones peuvent intervenir pour 

former des revetements d'imperraeabilisation des supports. Cela est 
illustre par l'EP-A-0 503 826 qui decrit des nouveaux composes 
organosilicon§s, n^opentasiloxanes, Si (OSiR 2 Q) 4 avec Q constitue 
de motifs oxyde d' ethylene et ou oxyde de propylene et 
1 'utilisation de ces silicones lors de la formation d f un film 
impermeable a l'eau et permeable a la vapeur d'eau. En effet, les 
membranes polyurethane souffrent d'une faible resistance a 
1' abrasion et d'une perte d' impermeabilite a l'eau quand la 
permeabilite a la vapeur d'eau augmente. Selon l'EP-A-0 503 826, 
35 1' utilisation de ces composes organosilicones a titre de co- 
ingredients dans les revetements polyurethane, permet de rendre 
ces derniers plus performants. 
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Comme decrit dans le WO-A-01/26495, les silicones peuvent 
egalement servir a impermeabiliser les coutures. 

Selon 1 'US-B-5,948,707 les silicones peuvent contribuer a 
l f amelioration des proprietes mecaniques des membranes "imper- 
respirantes", microporeuses. II est plus precisement question dans 
ce brevet, d'une membrane en PTFE expanse dont l'une des faces est 
recouverte d'un revetement elastomere discontinu, qui apporte les 
proprietes non-glissantes par augmentation substantielle du 
coefficient de friction. 

Le WO-A-91/17205 divulgue la mise en ceuvre de silicones 
<§lastomeres reticulables ou non, pour fabriquer des reseaux 
interpenetres de resine PTFE et de silicone et amdliorer ainsi les 
caracteristiques physiques du materiau. Ces structures sont 
microporeuses, impermeables et permeables a la vapeur d'eau avec 
des caracteristiques physiques et une resistance aux detergents 
ameliorees. La silicone penetre a l'interieur des pores produisant 
un revetement des nceuds de croisement des fibres et des fibres 
elles-memes , 

II ressort de cette revue de l'etat de la technique qu f il 
n'est pas connu de mettre en oeuvre un elastomere silicone, et 
encore moins une emulsion "eau-dans-huile silicone", comme 
materiau constitutif essentiel de supports souples microporeux, 
impermeables a l'eau et permeables a la vapeur d ! eau. 

Pourtant, les confections microporeuses "imper-respirantes" 
comprenant du silicone connues, restent perfectibles pour ce qui 
concerne leur impermeabilite a l'eau et leur impermeabilite a la 
vapeur d'eau, tout en satisfaisant a la contrainte economique. 

Par ailleurs, des ameliorations sont tou jours souhaitables 
en termes economiques et en termes de conditions operatoires 
industrielles : facilite de mise en oeuvre / hygiene et securite. 

Dans ces circonstances, un objectif essentiel de l 1 invention 
est de proposer un procede efficace de realisation de revetements 
impermeables a l'eau et permeables a la vapeur d'eau, sur supports 
souples, ce procede permettant une amelioration de la permeabilite 
35 4 la vapeur d'eau des silicones tout en conservant 
1' impermeabilite a l'eau. 
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Un autre objectif essentiel de 1' invention est de proposer 
un procede economique, aise a mettre en oeuvre et sur, de 
realisation de revetements impermeable s a 1'eau et permeables a la 
vapeur d'eau, sur supports souples. 
5 Un autre objectif essentiel de 1' invention est de proposer 

une nouvelle matiere premiere silicone pour des procedes de 
realisation de revetements impermeables a l'eau et permeables a la 
vapeur d'eau, sur supports souples, cette nouvelle matiere 
premiere se devant d'etre performante (impermeabilite a 

10 1 'eau/permeabilite a la vapeur d'eau), economique et de 
manipulation aisee et inoffensive. 

Un autre objectif essentiel de l 1 invention est de proposer 
des tissus "imper-respirants" silicones, tout a fait efficaces, 
peu couteux et pouvant etre fabriques dans des conditions 

15 industrielles. 

Ces objectif s, parmi d'autres, sont atteints par la presente 
invention qui concerne, tout d'abord, un procede de realisation de 
revetements impermeables a l'eau et permeables a la vapeur d'eau, 
sur supports souples, caracterise en ce qu'il consiste 

20 essentiellement : 

♦ a appliquer sur au moins 1'une des faces du support, de fagon a 
former un film, line emulsion silicone inverse eau-dans-huile, 
comportant : 

• une phase continue huileuse silicone 9s: 
25 o reticulable en elastomere 

o et comprenant : 

-A- au moins un polyorganosiloxane (POS) reticulable 
par polyaddition, par polycondensation, par voie 
cationique ou par voie radicalaire ; 
30 -B- eventuellement au moins un compose 

organosilicique reticulant ; 
+ -C- eventuellement au moins un catalyseur de la 
reaction de reticulation; 

• une phase aqueuse cpa comprenant au moins 20 % en poids d'eau, 
35 • au moins un stabilisant, 

♦ a faire en sorte que la phase silicone <ps reticule et 
qu' intervienne une elimination d'eau. 
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II s'agit done d f employer une Emulsion inverse eau-dans- 
huile silicone reactive filmogene, pour enduire un support souple, 
par exemple une membrane micro-poreuse, en vue de former apres 
reticulation, un revetement silicone £lastomere lui aussi micro- 
5 poreux. 

Les emulsions silicone inverses sont constitutes de 
gouttelettes d'eau dans une phase continue huile silicone. Les 
emulsions eau-dans-huile selon 1* invention ne comprennent pas les 
Emulsions eau-dans-huile silicone obtenues a partir d' elastomeres 

10 sil icones en solution dans des solvants organiques. 

Elles peuvent etre obtenues par des proc£des 
d' §mulsif ication bien connus de l'homme de l'art et qui impliquent 
le melange d'une phase aqueuse (pa et d'une phase huileuse cps sans 
ou avec broyage, c' est a dire sous fort cisaillement . 

15 Sans vouloir etre lie a la th£orie, le principe de cette 

invention serait done le suivant: enduite sur le support a 
traiter, 1' Emulsion inverse constitue un film. La phase huile de 
1' Emulsion est ensuite reticulee pour former le revetement et la 
phase aqueuse 61iminee par evaporation (soit lors de la 

20 reticulation, soit par chauffage) . La disparition de l'eau 
entralne alors la formation de micropores dans le film silicone. 
II est done n6cessaire d'utiliser une huile reactive siliconee. 

D ' autre part, 1 ' elimination de l'eau contenue dans 
l 1 emulsion apporte la "respirabilite" au tissu. 

25 Si l'6paisseur de l'enduction est de la taille des 

particules, 1 1 evaporation de l'eau cree r£ellement des pores, 
e'est-a-dire un contact direct entre l'ext£rieur et l'intdrieur du 
tissu. 

En revanche, si l'enduction est plus epaisse que les 
30 gouttelettes d'eau, il n'y aura a priori pas ce contact. 
Neanmoins, il est alors possible qu'il y ait percolation et que 
des "chemins" soient cr6<§s lors de 1 ' evaporation et laissent ainsi 
passer la vapeur d'eau. 

De preference, la phase silicone cps possede une viscosite r\ 
35 a 25°C inferieure a 2000 mPa.s, de preference comprise entre 100 
et 1400 mPa.s, et plus pref erentiellement encore comprise entre 
100 et 800 mPa.s. 
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De preference, la phase aqueuse q>a comprend de 30 a 90% 

poids d'eau, et plus preferentiellement encore de 40 a 80% poids 
d 1 eau . 

Concernant la granulometrie de la phase dispersee (eau), 
5 elle est choisie de maniere a conferer une certaine stabilite a 
1' emulsion inverse. Cette granulometrie n'est pas critique. II est 
preferable que cette phase aqueuse q>a presente une granulometrie 
definie par son diametre moyen D50 (en um) telle que : 

D50 £ 100 

10 de preference 0,001 £ D50 < 50. 

Au sens de 1' invention, le parametre D 50 est la taille 
. mediane de la repartition granulometrique. Elle peut §tre 
determinee sur le graphe de repartition granulometrique cumule, 
obtenu par 1'une des techniques analytiques evoquees ci-dessous, 
en determinant la taille correspondant au cumul de 50% de la 
population des particules. Concretement, ce parametre 
granulometrique D 50 correspond a la dimension, maximale moyenne d'au 
moins 50% de la masse de particules considerees, une D 50 de 10 um 
indique que 50% des particules ont une taille inferieure a 10um. 
Les mesures de granulometrie peuvent etre effectuees par des 
techniques classiques telles que sedimentation, diffraction laser 
(par exemple COULTER® LS230 : sous reserve d'utiliser une cuve 
adaptee a ces mesures), microscopie optique couplee a une analyse 
d' image, etc. 

Le stabilisant est de preference choisi dans le groupe 
comprenant : 

- les tensioactifs non-ioniques, anioniques, cationiques, ou meme 
zwitterioniques; 

- les silicones poly^thers; 

- les particules solides, de preference des particules de silice 
eventuellement en combinaison avec au moins un co-stabilisant, 
preferablement selectionnes parmi les tensioactifs non- 
ioniques, anioniques, cationiques ou meme zwitterioniques; 

- et leurs melanges ; 

- les particules solides eventuellement en combinaison avec au 
moins un co-stabilisant, etant particulierement preferees. 
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Les tensioactifs sont choisis plus gen6ralement en fonction 
de 1'HLB. Le terme HLB (hydrophilic lipophilic balance) designe le 
rapport de 1' hydrophilie des groupements polaires des molecules de 
tensioactifs a 1 ' hydrophobic de leur partie lipophile. Des valeurs 
5 de HLB sont notamment rapportees dans diff&rents manuels de base 
tels que le «Handbook des excipients pharmaceutiques, The 
Pharmaceutical Press, London, 1994) ». 

Les Emulsions eau/silicone peuvent etre stabilisees aussi 
via des silicones poly£thers (Silicone surfactants - Surfactant 
10 Science series V86 Ed Randal M. Hill (1999) . 

Par ailleurs, depuis le debut du siecle les particules 
solides sont connues pour permettre la stabilisation d' emulsions 
eau dans huile. La formation d'une emulsion eau dans huile est 
favorisee quand 1' angle de contact entre 1' huile, le solide et 
15 1'eau est sup£rieur £ 0°C. L'ajout d' un co-stabilisant peut 
permettre d' am^liorer la stability des Emulsions. [Journal of 
colloid and interface science 213, 352-359 (1999)]. 

Pour ce qui concerne la constitution de la phase continue 
huileuse silicone 9s, il peut s'agir selon un premier mode de mise 
20 en ceuvre d'une composition de type de celle r£ticulable par voie 
cationique, en presence d'un photoamorceur et sous activation 
actinique. Plus precisement, une telle composition peut 
comprendre : 

-A- au moins un POS porteur de groupements fonctionnels de 
25 reticulation, ces derniers etant de preference choisis parmi 

les groupements comprenant au moins une fonction 
6thyl6niquement insaturee - avantageusement acrylate et/ou 
alcenyl6ther - et/ou epoxyde et/ou oxethane, 
-B- eventuellement au moins un silane et/ou un POS porteur de 
30 groupements fonctionnels de meme nature ou non que les 

groupements fonctionnels de reticulation du POS A, 
-C- au moins un systeme photoamorceur de preference choisi parmi 
les sels d'onium d'un element des groupes 15 a 17 de la 
classification periodique ou d'un complexe organometallique 
35 d'un element des groupes 4 a 10 de la classification 

periodique, 

les groupements fonctionnels de reticulation etant de preference 
choisis parmi les groupements comprenant au moins une fonction 
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6thyleniquement insaturee - avantageusernent acrylate et/ou 
alcenyl6ther - et/ou epoxyde et/ou oxethanne. 

■ 

De maniere plus pr§feree encore, les POS A sont des 
5 epoxysilicones et/ou des vinylethersilicones qui sont : 

-> soit lineaires ou sensiblement lin£aires et constitu6s de 
motifs de formule (I) , termines par des motifs de formule 
(II. 1) et {II. 2), 
-» soit cycliques et constitues par des motifs de formule 
10 (II. 1) : 

I f 

-e-si-o-)- (n.i) Z~Si-0- (E.2) 

z R 1 



20 



formules dans lesquelles : 

15 • ies symboles R 1 sont semblables ou differents et 

representent : 

- soit un radical alkyle lineaire ou ramifie en 0^-0$, 
eventuellement substitue, avantageusernent par un ou 
des halogenes, les radicaux alkyles eventuellement 

c 

substitues preferes etant : methyle, ethyle, propyle, 
octyle et 3,3,3 trif luoropropyle, 

- soit un radical cycloalkyle en C 5 -C 8 , eventuellement 
substitue, 

- soit un radical aryle ou aralkyle, Eventuellement 
25 substitue : 

. notamment par des halog&nes et/ou des 
alcoxyles, 

. les radicaux phenyle, xylyle, tolyle et 
dichlorophenyle etant tout particulierement 
30 s61ectionnes, 

- et, plus preferentiellement encore, au moins 60 % 
molaire des radicaux R 3 etant des methyles, 

• les symboles Z sont semblables ou differents et 
representent : 
35 - soit le radical R 1 , 
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- soit un groupement fonctionnel de reticulation 

correspondant a un reste epoxyde ou vinylether relie 
au silicium par 1' intermediaire d'un radical divalent 
contenant, avantageusement, de 2 a 20 atomes de 
carbone comportant, eventuellement, un h6teroatome, 
l'un au moins des symboles Z correspondant a un 
groupement fonctionnel de reticulation, 
les POS A tout specialement envisages dans le cadre de 1' invention 
sont des epoxysilicones de formules (A.I) (A. II) suivantes : 



10 



CH, 



CH, 
I 

Si-0 
I 

CH 3 



CH 3 



Sl-0 
I 

X 



CH 2 
I 



Si-O 



I 

Y 



CH, 



SI- CH 3 



CH, 



a 



(A.I) 



avec 
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X = CH 3 ; Phenyle ; Cycloalkyle ; alkyle Ci-Ci 8 ; 
alcenyle ; 

-OH; H ; CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH ; CH 2 -CH 2 -CF 3 ; -{CH 2 ) n -CF 3 , 
n = 1 a 20 ; 



• et Y = 




ou 
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Y — SI-O 
I 

CH, 



CH, 



Si-O 
I 

CH, 



CH, 
I 

ii-O- 
I 

Y 



r 

Si — 
I 

CH 3 



a 



(A. II) 

- a 1# a 2 et bj, b 2 etant definis comme suit dans ces formules 
et (A. II) 

25 1 £ a x , a 2 1 < b lt b 2 

de preference 1 £ a lf a 2 < 5 000 1 £ b lf b 2 £ 500 

et plus preferentiellement encore 

1 £ a lf a 2 <> 1 000 1 £ b lf b 2 £ 100 ; 



(A.I) 
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- a 2 , b 2 etant = 0 dans la formule (A. II) pour donner le 
disiloxane epoxyde (A. III). 

Suivant une caracteristique pref£ree de 1' invention, les 
amorceurs C sont e.g. : des sels de triarylsulf onium (par exemple: 
5 [Aryle] 3 S + , PF 6 tel que celui commercialise par la societe CIBA 
GEIGY sous la denomination Cyracure® PI UV 6990) , ou bien les 
borates d 1 onium decrits dans la demande de brevet europ£en 
N°0 562 922/ dont le contenu integral est inclus par reference 
dans la presente demande. Plus precisement encore , on peut mettre 
10 en oeuvre en pratique l'amorceur de formule suivante : 



F F 




En pratique, les amorceurs de 1' utilisation suivant 
l f invention sont prepares de maniere tres simple par dissolution 

15 du borate d' onium ou de complexe organometallique, de pr6f6rence 
d ! onium, se pr§sentant sous forme solide (poudre) dans un solvant. 
Selon une alternative concernant le borate d* onium, ce dernier 
peut etre prepare directement dans le solvant, a partir d'un sel 
(e.g. chlorure) du cation (iodonium) et d'un sel (par exemple de 

20 potassium) de l 1 anion borate. 

De preference, il est prevu conform£ment a 1' utilisation 
selon 1' invention que l'amorceur (PA) est employe en solution dans 
un solvant organique, de preference choisi parmi les solvants 
donneurs de protons et plus pr£ferentiellement encore parmi le 

25 groupe suivant : alcool isopropylique, alcool benzylique, 
diac6tone-alcool, lactate de butyle, esters, et leurs melanges. 
Comme cela est revendique dans le brevet francais N° 2 724 660, 
les solvants organiques donneurs de protons et a caract&re 
aormatique (alcool benzylique) , se comportent comme des 

30 accelerateurs de reticulation. II est done avantageux de s'en 
servir pour mettre en solution, le photoamorceur . 

II convient de preciser que par quantity catalytique 
efficace de PA, on entend, au sens de 1' invention, la quantite 
suffisante pour amorcer la reticulation. 
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Dans la mesure ou en pratique , - comme indiqu£ supra le 
photoamorceur ou photoinitiateur est a vantage us ement dissous dans 
un solvant polaire, en quantite telle que son titre a la solution 
obtenue soit compris entre 1 et 50 % en poids, de preference entre 
5 10 et 30 % en poids, et plus pref erentiellement encore entre 15 et 
25 % en poids. 

Selon une modalite avantageuse de 1' utilisation selon 
l f invention, 1' incorporation du PA en solution dans la phase 
silicone huileuse <ps se fait a raison de 0,1 & 10 % en poids de 

10 solution par rapport au melange final, de preference 0,5 a 5 % en 
poids et plus pref erentiellement de 1'ordre de 1 % en poids. 

En pratique, le photoamorceur est ainsi souvent present dans 
cette phase silicone huileuse 9s, avant la mise en emulsion. Ce 
photoamorceur peut eventuellement jouer le role de co-tensioactif . 

15 Conformement a un deuxi&me mode de mise en ceuvre 

correspondant a un mode de reticulation des silicones par 
polyaddition, on choisit les produits suivants a titre de 
constituants de la phase silicone : 



20 " POS (A T ) : produit presentant des motifs de formule : 

W a Z b SiQ 4 , (a+b) (AM) 
2 

dans laquelle : 

- W est un groupe alcenyle, de preference vinyle ou alkyle, 
25 - Z est un groupe hydrocarbone monovalent, exempt d 1 action 

defavorable sur l'activite du catalyseur et choisi, de 
preference, parmi les groupes alkyles ayant de 1 a 8 
atomes de carbone inclus, avant ageusement, parmi les 
groupes methyle, ethyle, propyle et 3, 3, 3-trif luoropropyle 
30 et ainsi que parmi les groupes aryle et, avantageusement, 

parmi les radicaux xylyle et tolyle et phenyle, 

- a est 1 ou 2, b est 0, 1 ou 2 et a + b est compris entre 1 
et 3, 

eventuellement au moins une partie des autres motifs sont des 
35 motifs de formule moyenne : 

Z c SiO 4^ (A' .2) 

2 
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dans laquelle Z a la meme signification que ci-dessus et c a une 
valeur comprise entre 0 et 3, par exemple entre 1 et 3; 
les dimethylpolysiloxanes a extremites dimethylvinylsilyle, les 
. copolymeres methylvinyldimethylpolysiloxanes a extremites 
5 trimethylsilyle, les copolymeres methyl vinyldimethyl-polysiloxanes 
a extremites dimethylvinylsilyle, les methyl -vinylpolysiloxanes 
cycliques, etant plus specialement selectionnes; 

~ POS (B') : produit presentant des motifs siloxyle de formule : 

2 

dans laquelle : 

- L est un groupe hydrocarbone monovalent, exempt d ! action 
defavorable sur I'activite du catalyseur e choisi, de 
preference, parmi les groupes alkyles ayant de 1 a 8 
atomes de carbone inclus et, avantageusement, parmi les 
groupes methyle, ethyle, propyle et 3, 3, 3-trif luoropropyle 
et ainsi que parmi les groupes aryles et, avantageusement, 
parmi les radicaux xylyle et tolyle et phenyle, 

- d est 1 ou 2, c est 0, lou2, d+ca une valeur comprise 
entre 1 et 3, 

- eventuellement, au moins une partie des autres motifs 
etant des motifs de formule moyenne : 

L g Si0 fh; (B\2) 
25 2 

dans laquelle L a la meme signification que ci-dessus et g a une 
valeur comprise entre 0 et 3, et le poly (dimethyl- 
siloxane) (methylhydrogenosiloxy) (a, a)-dimethylhydrogeno) -siloxane, 
etant plus specialement selectionnes. 

30 

Ces POS reticulables par polyaddition peuvent etre du type de 
ceux qui reticulent a temperature ambiante ou a la chaleur par des 
reactions de polyaddition en presence d'un catalyseur metallique 
en l 1 occurrence a base de platine. Ce sont des compositions POS 
35 reticulables appelees RTV ("Room Temperature Vulcanising") ou 
Elastomeres Vulcanisables a Froid (EVF) . 
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Mais il peut etre souhaitable au niveau industriel 
d'acc61erer la reticulation en augmentant la temperature de la 
couche silicone d£pos£e sur le support souple (par exemple 100- 
150°C) / four tunnel dans un dispositif industriel fonctionnant en 
5 continu. Cela concerne les compositions POS polyaddition denomm£es 
EVC qui est 1 1 abreviation de "61astomere vulcanisable a chaud" . 

Les compositions POS bicomposantes ou monocomposantes RTV ou 
EVC de polyaddition, essentiellement par reaction de groupements 
hydrogenosylyles sur des groupements alk6nyl sylyles, en presence 
10 generalement d'un catalyseur metallique ■ (de preference au 
platine), sont decrites par exemple dans les brevets US-3 220 972, 
3 284 406, 3 436 366, 3 697 473 et 4 340 709. 

Selon un troisieme mode de mise en ceuvre, la phase silicone 
peut reticuler par polycondensation de groupements OH et/ou de 
15 groupements hydrolysables, en presence d'un catalyseur a I'etain. 
Cela vise des compositions POS bicomposantes ou monocomposantes 
reticulant a temperature ambiante par des reactions de 
polycondensation sous 1' action de l'humidite, en presence 
generalement d'un catalyseur metallique, par exemple un compose de 
20 l'6tain (RTV polycondensation) ♦ 

Les POS entrant dans ces compositions RTV polycondensation 
sont des polysiloxanes lineaires ramifies ou reticules porteurs de 
groupements hydroxyle ou de groupements hydrolysables par exemple 
alcoxy. De pareilles compositions peuvent contenir en outre un 
25 agent de reticulation, qui est, notamment, un cylindre portant au 
moins 3 groupements hydrolysables comme par exemple un silicate, 
un alkyltrialcoxysilane ou un aminoalkyle trialcoxysilane . 

Ces compositions sont decrites par exemple dans les brevets 
US-3 065 194, 3 542 901, 3 779 986, 4 417 042 et dans le brevet 
30 FR-2 638 752 (compositions monocomposantes) et dans les brevets 
US-3 678 002, 3 888 815, 3 933 729 et 4 064 096 (compositions 
bicomposantes) . 

Outre ces POS, la composition silicone liquide d'enduction 
peut egalement contenir : 
35 -D- au moins un promoteur d f adherence (D) ; 

-E- et/ou au moins additif (E) courant dans les compositions 
silicone reticulant par voie cationique ou par voie 
radicalaire, par polyaddition ou par polycondensation. 
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S'agissant des additifs (E) , on peut citer : 
- pour les POS reticulables par voie cationique et/ou radicalaire 
par activation sous rayonnements ou faisceaux d' electrons : 
- les diluants epoxyether, 
5 . les pigments du type noir de carbone, dioxyde de 

titane, phtalocyanine, benzimidazolone ;les naphtols 
{BONA pigment lakes) ; diazopyrazolones ; pigments 
jaunes diarylides ou mbnoarylides .benzimidazolone, 
naphtone, diazopyrazolone. . . , 
^° • les photosensibilisateurs choisis parmi les produits 

(poly (aromatiques) -eventuellement metalliques- et les 
produits heterocycliques (phenotiazine, tetracene, 
perilene, anthracene, xantopinacole, thioxantone . . . ) , 
. des inhibiteurs de reticulation, de preference choisis 
15 parmi les produits alcalins, et plus 

preferentiellement encore parmi les produits alcalins 
de type amine, par exemple du type de ceux consistant 
en un silicone sur lequel est greffe au moins un 
groupement amine, de preference tertiaire ; 
20 - pour les compositions RTV POS polyaddition : 

les ralentisseurs de la reaction d'addition (e.g. 
tetramethylvinyltetrasiloxane, pyridine, phosphines, 
phosphites, amides insatures et alcools acetyleniques ; 

- pour les compositions POS RTV ou EVC polycondensation : 

25 les agents reticulants tels que les alkyltrialcoxysilane 

les silicates d f alkyle, les polysilicates d'alkyle 
(silicate de m6thyle, d'ethyle, silicate d'isopropyle, 
silicate de n-propyle. . . ) ; 

- et de maniere generale pour tous les POS : 
30 • les pigments, 

• les a-olefines, 

• Les charges et en particulier les charges siliciques 
peuvent etre par exemple des silices de combustion 
traitees a l'hexamethyldisilasanes ou a 

35 I'octamethylcyclotetrasiloxanes (surface specif ique 

300 m 2 /g) , silice fumee. 
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Ces charges peuvent etre minerales ou non, e.g. : fibre 
synthetique ou naturelle (polymeres) broyes, carbonate 
de calcium, talc, argile, dioxyde de titane... 

S'agissant des caracteristiques methodologiques, on applique 
sur le support une quantite d' Emulsion silicone inverse telle que 
l'epaisseur du film formant le revetement est inferieure ou egale 
a 500 pm, de preference comprise entre 150 et 300 pm. 

Selon un autre de ces aspects, 1» invention conceme 
1 ' utilisation d - une emulsion silicone inverse eau-dans-huile, 
comportant : 

• une phase continue huileuse silicone <ps: 

o reticulable en elastomere 
o et comprenant : 

■*-A- au moins un polyorganosiloxane (POS) reticulable 

par polyaddition, par polycondensation, par voie 

cationique ou par voie radicalaire ; 
■*-B- eventuellement au moins un compose 

organosilicique reticulant ; 
->-C- Eventuellement au moins un catalyseur de la 

reaction de reticulation ; 

• une phase aqueuse 9a, 

• au moins un stabilisant, 

pour la realisation de revetements impermeables a l'eau et 
permeables a la vapeur d'eau, sur supports souples. 

Est egalement protegee par 1' invention, toute emulsion 
silicone inverse eau-dans-huile filmogene, pour la realisation de 
revetements impermeables a l'eau et permeables a la vapeur d'eau, 
sur supports souples, caracterisee en ce qu'elle comporte : 

• une phase continue huileuse silicone cps: 

o reticulable en elastomere 
o et comprenant : 

-»-A- au moins un polyorganosiloxane (POS) reticulable 
par polyaddition, par polycondensation, par voie 
cationique ou par voie radicalaire ; 

*-B- eventuellement au moins un compose 
organosilicique reticulant ; 
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-C- eventuellement au moins un catalyseur de la 
reaction de reticulation ; 

• une phase aqueuse q>a comprenant au moins 20 % en poids d f eau, 

• au moins un stabilisant, 

5 • au moins un additif promoteur d 1 adhesion du revetement sur le 
support et/ou d' amelioration des proprietes d f impermeabilite a 
l'eau et de perm£abilite a la vapeur d'eau, 

• et/ou au moins un additif permettant d'optimiser les proprietes 
mecaniques du revetement. Les emulsions eau-dans-huile selon 

10 1' invention ne comprennent pas les emulsions eau-dans-huile 

silicone obtenues a partir d f elastomeres silicones en solution 
dans des solvants organiques. 

Enfin un autre objet de l 1 invention est constitue par un 
15 support souple, de preference textile, et plus pref erentiellement 
encore textile synthetique, caracterise en ce qu'il est revetu sur 
au moins l'une de ses faces d'un revetement impermeables a l'eau 
et permeables a la vapeur d'eau, obtenu par mise en oeuvre du 
procede tel que defini ci-dessus ou selon 1 1 utilisation tel que 
20 definie ci-dessus, ou bien encore a I'aide de 1' emulsion tel que 
def inie ci-dessus . 



DESCRIPTION DES FIGURES 

25 

Les Figures 1 & 2 annexees sont des graphes donnant la 
permeabilite P en g/m 2 en 24 heures d'un tissu enduit avec 
1 'emulsion inverse eau-dans-huile, en fonction de la teneur en eau 
en % de 1' emulsion. 

30 

EXEMPLES 

Le support utilise dans ces essais est en polyamide (110 decitex) . 
35 Les methodes d'enduction sont bien connues de l'hornme de l r art. 
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Exemples 1 & 2 : 

Interet de 1'enduction a base de 1' emulsion inverse d'huile 
silicone par rapport £ 1'enduction d'huile silicone seule. 

5 TABLEAU 1 



Example 


Type enduit 


. Nature 
huile 


% 

huile 


% 
eau 


Nature 
stabilisation 


1 


Huile 


A.I avec 
ai= 70-80 

bi= 7-8 
et r\= 350 
mPa. s 


100 


0 

r- 




2 


Emulsion 
inverse 


A.I avec 
ai= 70-80 
ba« 7-8 
et r|=350 
mPa.s 


60 


40 


Silice 



A l'echelle du laboratoire, 1' huile est introduite dans un 
reacteur de type IKA equipe d'une pale raclante et d'une contre 

10 pale. La silice est introduite dans l 1 huile sous agitation 
(80-100 trs/mn) . Apres dispersion complete de la silice dans 
1 'huile, I'eau est introduite lentement et l r agitation est 
maintenue jusqu'a complete incorporation de l'eau. A 1' arret de 
1' agitation, aucune goutte d'eau ne doit etre visible en surface. 

15 La stabilisation est assuree par une silice precipitee hydrophobe 
(par ex. Sipernat® D10 de Degussa) . 

Le photoamorceur est present dans 1" huile avant la mise en 
emulsion, a raison de 0,5% en poids, et associe 0,5% en poids d f un 
co-solvant constitue par le l'isopropanol. Le photoamorceur 
20 utilise est celui de formule suivante : 



F F 




Evaluation de la permeabilite : 
25 En salle conditionnee ou etuve MPC & 25 °C et 50% d'humidite 

* 

relative, le support enduit est positionne de maniere etanche sur 
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une coupelle en aluminium contenant 150 ml d'eau, une goutte de 
bactericide et un morceau d'eponge qui permet d'eviter tout 
contact entre la membrane et l'eau. La coupelle doit etre plac§e 
pendant 48h dans la salle conditionnee ou I'etuve avant le debut 
5 des mesures. Apres la mise en equilibre, la coupelle est pesee 
regulierement toutes les 24 heures. 

La courbe de la perte de masse en fonction du temps est tracee. On 
doit prendre en compte cette courbe lorsqu'elle devient lineaire. 
La permeabilite P peut ensuite etre calculee de la maniere 
10 suivante: 

P = pente / tut 2 exprimee en g/m 2 /24 h. 

Avec: 

- pente en g/24h 

- r = 0,05m : rayon de la surface d'6change a travers la membrane 

15 

Les resultats obtenus sont les suivants: 



TABLEAU 2 



Exemple 


Description 


Permeabilite 
g/m 2 en 24h 


1 


Support + A.I 

avec 32=70-80, bi=7-8 

et T|=350 mPa.s 


63 


2 


Support + Emulsion inverse A.I 
avec a x =70-80 f bi=7-8 
et T|=350 mPa.s 


402 



20 • L' emulsion inverse d'huile silicone reticulable permet de 
multiplier par 6.4 la permeabilite a la vapeur d'eau d' une 
huile silicone. 

Examples 3 a 7 : 

25 Influence de la teneur en eau de 1' emulsion inverse : 

D 1 autre part, ce test a ete mis en oeuvre pour comparer la 
permeabilite apportee par des Emulsions contenant differents taux 
d'eau: 20%, 30%, 45% et 60%. Les emulsions sont stabilisees avec 
8% silice par rapport a l'eau. 

30 

Les permeabilites ainsi obtenues sont les suivantes: 
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TABLEAU 3 



Exemple 


3 


4 


5 


6 


7 


% 

eau/eau+huile 


0 


20 


30 


45 


60 


P g/m2 en 24 h 


63 


72 


79 


165 


402 



• On constate done que plus la quantite d'eau est grande dans 
1' emulsion, plus la permeability a la vapeur d'eau est 
5 importante (voir Fig.l annexee) 

Exemples 8 a 10 : 

La permeabilite a la vapeur d'eau a 6t6 6galement 6valuee a 38 °C 
et 50% HR. 

10 Les Emulsions inverses utilisees pour 1'enduction contiennent de 
20 a 60% d'eau. 

Les r£sultats sont les suivants : 

TABLEAU 4 

15 



Exemple 


8 


9 


10 


% 

eau/eau+huile 


20 


40 


60 


P g/m2 en 24 h 


195 


699 


2292 



Ces resultats sont report6s sur la Fig. 2 annexee. 

• Sachant qu'en 1' absence de revetement, le support seul conduit 
a une permeabilite de 3076 g/m 2 en 24 h, 1' Emulsion inverse a 
20 60% d'eau permet done de recouvrir 75% de la permeabilite du 

support . 

Exemples 11 a 14 : 

La permeabilite a la vapeur d'eau (23°C 50%HR) a ete egalement 
25 testee sur des ' tissus vestimentaires contenant du coton et du 
polyester a partir d' une emulsion inverse a 60% d'eau stabilisee 
par 8% de silice/eau. 



30 
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Globalement les resultats sont les suivants : 



TABLEAU 5 



Exemples 


Type 
support 


Perm6abilite 
support seul 
(1) 


Perm£abilite 
support +Emulsion 
inverse (2) 


Ratio 
(D/{2) 


11 


Polyester 


1769 


705 


40% 


12 


Polyamide 


2026 


810 


40% 


13 


Polyester - 
coton 67/33 


1120 


834 


74% 


14 


Coton 


1497 


1000 


67% 



• Suivant le support textile utilise pour l'enduction, on peut 
5 recouvrir jusqu'a 74% de sa permeabilite en utilisant une 

emulsion inverse. 

L' ensemble de ces resultats montre que : 

- 1' utilisation d'une emulsion inverse d'huile silicone reactive 
10 permet d' augmenter la permeability a la vapeur d'eau de 

1' huile, 

- d'obtenir des revetements imper-re spirants, 

- la permeability croit avec la teneur en eau de 1' emulsion 
inverse . 

15 



20 



25 



30 
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REVEND I CATIONS 

-1- Precede de realisation de revetements impermeable a l'eau 
et permeable a la vapeur d'eau, sur supports souples caracterise 
5 en ce qu'il consiste essentiellement : 

♦ a appliquer sur au moins I'une des faces du support, de fa<?on a 
former un film, une emulsion silicone inverse eau-dans-huile, 
comportant : 

• une phase continue huileuse silicone <ps: 
10 o reticulable en elastomere 

o et comprenant : 

-A- au moins un polyorganosiloxane (POS) 
reticulable par polyaddition, par polycondensation, 
par voie cationique ou par voie radicalaire ; 
15 -B- eventuellement au moins un compose 

organosilicique reticulant ; 

-C- eventuellement au moins un catalyseur de la 
reaction de reticulation; 

• une phase aqueuse (pa comprenant au moins 20 % en poids 
20 d'eau, 

• au moins un stabilisant, 

♦ a faire en sorte que la phase silicone cps reticule et 
qu'intervienne une elimination d'eau. 



25 



30 



35 



-2-Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que 
la phase silicone cps possede une viscosite i\ a 25°C inferieure a 
2000 mPa.s, de preference comprise entre 100 et 1400 mPa.s, et 
plus preferentiellement encore comprise entre 100 et 800 mPa.s. 

-3-Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que 
la phase aqueuse cpa comprend de 30 a 90% poids d ! eau, et plus 
preferentiellement encore de 40 a 80% poids d'eau. 

-4-Procede selon la revendication 1 caracterise en ce que la 
phase continue huileuse la phase aqueuse <pa presente une 
granulometrie definie par son diametre moyen D50 (en ]m) telle 
que: 

D50 £ 100 
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-5- Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que 
l'on applique sur le support une quantite d' emulsion silicone 
inverse telle que 1'epaisseur du film formant le revetement est 
inferieure ou egale a 500 urn, de preference comprise entre 150 et 
300 urn. 



10 



15 



20 



-6- Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que 
le stabilisant est choisi dans le groupe comprenant : 

- les tensioactifs non-ioniques, anioniques, cationiques, ou 
meme zwitterioniques; 

- les silicones polyethers; 

- les particules solides, de preference des particules de 
silice eventuellement en combinaison avec au moins un co- 
stabilisant, - preferablement selectionnes parmi les 
tensioactifs non-ioniques, anioniques, cationiques ou meme 
zwitterioniques; 

- et leurs melanges; 

les particules solides eventuellement en combinaison avec au 
moins un co-stabilisant, etant parti culierement preferees. 

-7- Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que 
la phase continue huileuse silicone q>s comprend : 
25 -A- au moins un POS porteur de groupements fonctionnels de 

reticulation, ces derniers etant de preference choisis 
parmi les groupements comprenant au moins une fonction 
ethyleniquement insaturee - avantageusement acrylate 
et/ou alcenylether - et/ou epoxyde et/ou oxethane; 
30 -B- eventuellement au moins un silane et/ou un POS porteur 

de groupements fonctionnels de meme nature ou non que 
les groupements fonctionnels de reticulation du POS A; 
-C- au moins un systeme photoamorceur de preference choisi 
parmi les sels d'onium d'un element des groupes 15 a 17 
35 dS 13 Ossification periodique ou d'un complexe 

organometallique d'un element des groupes 4 a 10 de la 
classification periodique; 
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5 



10 



15 



20 



25 



les groupements fonctionnels de reticulation etant de preference 
choisis parmi les groupements comprenant au moins une fonction 
ethyleniquement insaturee - avantageusement acrylate et/ou 
alcenylether - et/ou epoxyde et/ou oxethanne. 

-8-Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que 
les POS A sont des epoxysilicones et/ou des vinylethersilicones 
qui sont : 

-> soit lineaires ou sensiblement lineaires et 

constitues de motifs de formule (I), termines par des 
motifs de formule (II. 1) et (II. 2), 
-> soit cycliques et constitues par des motifs de formule 



(II. 1) : 



R 1 



R 1 

I I 

f-si-o-)- (n.i) z-si-o- (n.2) 



i >, 

z R 



formules dans lesquelles : 

• les symboles R 1 sont semblables ou differents et 
representent : 

- soit un radical alkyle lineaire ou ramifie en 0^0$, 
eventuellement substitue, avantageusement par un ou 
des halogenes, les radicaux alkyles eventuellement 
substitues preferes etant : methyle, ethyle, propyle, 
octyle et 3,3,3 trif luoropropyle, 

- soit un radical cycloalkyle en C 5 -C 8/ eventuellement 
substitue, 

- soit un radical aryle ou aralkyle, eventuellement 
substitue : 

. notamment par des halogenes et/ou des 
30 alcoxyles, 

- les radicaux phenyle, xylyle, tolyle et 
dichlorophenyle etant tout particulierement 
selectionneS/ 

- et, plus preferentiellement encore, au moins 
35 60 % iuolaire des radicaux R 3 etant des 

methyles, 
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• les symboles Z sont semblables ou differents et 
representent : 

- soit le radical R 1 , 

- soit un groupement fonctionnel de reticulation 
correspondant a un reste epoxyde ou vinylether relie 
au silicium par 1' intermddiaire d'un radical divalent 
contenant, avantageusement, de 2 a 20 atomes de 
carbone comportant, eventuellement, un heteroatome, 
l'un au moins des symboles Z correspondant a un 
groupement fonctionnel de reticulation. 

les POS A tout specialement envisages etant des epoxysilicones de 
formules (A.I) (A. II) suivantes : 



15 



20 



CH, 



SIO 
I 



CH. 



SI-O 
I 

X 



CH, 



Si-O 



CH, 



Si— 



CH 3 



a 



1 



b l 



(A.I) 



avec 



X = CH 3 / Phenyle ; Cycloalkyle ; alkyle C!-C 18 ; 
alc6nyle ; 

-OH; H ; CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH ; CH 2 -CH 2 -CF 3 ; -(CH 2 ) n -CF 3 , 
n = 1 a 20 ; 
• et Y = 




OU 




9 H 3 



-Si-0 



CH, 



?«3 



Si-O 
I 

CH 



3 _ 



CH, 

I 

ii-O- 
I 

Y 



CH, 



Sh 



CH, 



a 



25 



ai, a 2 et bi, 
et (A. II) 



(A. II) 

b 2 etant definis comme suit dans ces formules 



(A.I) 



1 < a x , a 2 



1 ^ bi, b 2 
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de preference 1 :< ai, a 2 < 5 000 1 £ b x , b 2 < 500 

et plus preferentiellement encore 

1 £ a ir a 2 £ 1 000 1 < bi/ b 2 < 100 ; 
- a 2/ b 2 etant = 0 dans la formule (A. II) pour dormer le 
5 disiloxane epoxyde (A. Ill) . 

-9-Procede selon la revendi cation 1, caract£rise en ce que 
l'on choisit les produits suivants a titre de constituants de la 
phase silicone : 
10 - POS (A' ) : produit pr£sentant des motifs de formule : 

W a Z bSiO 4^ (AM) 

7 

dans laquelle : 

- W est un groupe alcenyle, de preference vinyle ou 
alkyle, 

- Z est un groupe hydrocarbon^ monovalent, exempt 
d 1 action defavorable sur I'activite du catalyseur et 
choisi, de preference, parmi les groupes alkyles ayant 
de 1 a 8 atomes de carbone inclus, avantageusement, 
parmi les groupes methyle, ethyle, propyle et 3,3,3- 
trif luoropropyle et ainsi que parmi les groupes aryle 
et, avantageusement, parmi les radicaux xylyle et 
tolyle et ph£nyle, 

- a est 1 ou 2, b est 0, 1 ou 2 et a + b est compris 
entre 1 et 3, 

eventuellement au moins une partie des autres motifs sont des 
motifs de formule moyenne : 

ZcSiO^ (A\2) 
2 

30 dans laquelle Z a la meme signification que ci-dessus et c a une 
valeur comprise entre 0 et 3, par exemple entre 1 et 3/ 
les dimethylpolysiloxanes a extremit£s dimethylvinylsilyle, les 
copolym&res methyl vinyldimethylpolysiloxanes a extr£mit£s 
trimethylsilyle, les copolymeres methyl vinyldimethyl-polysiloxanes 

35 a extremites dimethylvinylsilyle, les methyl-vinylpolysiloxanes 
cycliques, etant plus sp§cialement selectionnes; 
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- POS (B 1 ) : produit presentant des motifs siloxyle de formule : 

HdLcSiO^^ (gtj) 

2 

dans laquelle : 

5 - L est un groupe hydrocarbon^ monovalent, exempt 

d 1 action defavorable sur l'activite du catalyseur e 
choisi, de preference, parmi les groupes alkyles ayant 
de 1 a 8 atomes de carbone inclus et, avantageusement, 
parmi les groupes methyle, ethyle, propyle et 3,3,3- 

10 trifluoropropyle et ainsi que parmi les groupes aryles 

et, avantageusement, parmi les radicaux xylyle et 
tolyle et phenyle, 
- d est 1 ou 2, c est 0, lou2, d+ca une valeur 
comprise entre 1 et 3, 

15 ~ eventuellement, au moins une partie des autres motifs 

etant des motifs de formule moyenne : 

L g Si0 4^ (B\2) 

2 

dans laquelle L a la meme signification que ci-dessus et g a une 
20 valeur comprise entre 0 et 3, et le poly (dimethyl - 
siloxane) (methylhydrogenosiloxy) (a, co-dimethylhydrogeno) -siioxane, 
etant plus specialement selectionnes . 

-10- Utilisation d'une une emulsion silicone inverse eau- 
25 dans-huile, comportant : 

• une phase continue huileuse silicone (ps : 
o reticulable en elastomere 

o et comprenant : 

-A- au moins un polyorganosiloxane (POS) 
30 reticulable par polyaddition, par polycondensation, par 

voie cationique ou par voie radicalaire ; 

■ 

^ -B- eventuellement au moins un compose 

organosilicique reticulant ; 

-C- eventuellement au moins un catalyseur de la 
35 reaction de reticulation; 

• une phase aqueuse q>a, 

• au moins un stabilisant, 
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pour la realisation de revetements impermeables a l f eau et 
permeables a la vapeur d'eau, sur supports souples. 

-11- Emulsion silicone inverse eau-dans-huile filmogene, 
5 pour la realisation de revetements impermeables a l f eau et 
permeables a la vapeur d'eau, sur supports souples, caracterisee 
en ce qu'elle comporte : 

• une phase continue huileuse silicone (ps: 
o reticulable en elastomere 

10 o et comprenant : 

-A- au moins un polyorganosiloxane (POS) 
reticulable par polyaddition, par polycondensation, par 
voie cationique ou par voie radicalaire ; 

-B- eventuellement au moins un compose 
15 organosilicique reticulant ; 

-C- eventuellement au moins un catalyseur de la 
reaction de reticulation; 

• une phase aqueuse (pa comprenant au moins 20 % en poids d'eau, 

• au moins un stabilisant, 

20 • au moins un additif promoteur d' adhesion du revetement sur le 
support et/ou d' amelioration des proprietes d ' impermeabilite a 
I'eau et de permeabilite a la vapeur d'eau, 

• et/ou au moins un additif permettant d'optimiser les 

i 

proprietes mecaniques du revetement. 

25 

-12- Support souple, de preference textile, et plus 
preferentiellement encore textile synthetique, caracterise en ce 
qu'il est revetu sur au moins l'une de ses faces d'un revetement 
impermeables a l'eau et permeables a la vapeur d'eau, obtenu par 
30 mise en ceuvre du procede selon l'une quelconque des revendications 
1 a 9 ou selon 1 1 utilisation de la revendication 10, ou bien 
encore a l'aide de 1' emulsion selon la revendication 11. 
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